86           IX. Kapiiel  Die Darftelhmg bes fdjmtebbaren (Eifens.
an Koljlenftoff nimmt bas (Eifen aud) bei nod) fo tangent ffilfiljen ntd}t auf. Had) Beenbigung bet (5liif)3ett lafct man etcoa 7 Hage fyinburd) langfam abliifjfen. Der Pro3ej3 erforbert abet im gan3en 14 bis 20 tlage. Der aus bet Kifte fommenbe Kof)ftaf)t ift ungtetd)* mdfjig 3ufammengefe^t unb entfjdlt aufeerbem, roenn er aus Sd)tDeiJ3= eifen fyergeftellt umrbe, met Sdjladen. (Er ift bestoegen nid)t unmittel* bar oertoenbbar unb toirb bafyer rneift nod), true fd)on oben ange* beutet rourbe, in tliegeln umgefd)mol3en. 3n felteneren 5ctIIen toirb er burd) 3ufammenfd)tDeifeen unter eingebenber med)anifd)er Befjanb* lung (Ejammern, preffen ober tOatsen) in (5drb= ober Haffinierftaljl umgetoanbelt.
(Ein bem 3ementieren a^nlid^es Derfafyren, bas eine grofee pra!= tifd)e Bebeutung erlangt !)at, ift bie fog. (Dberflacfyenfyartung. Diefe menbet man 3. B. bei ber pa^erplattenfyerftellung an. Hn bie Pan3er= platten fteflt man bie boppelte Hnforberung, bafc fie aufeen I^art finb, urn bas aufprallenbe (Befd^o^ 3urii<J3inx)erfen/ bag fie aufeerbem aber 3dl)e finb, urn auf ber 3nnenfeite 3ufammen3ut)alten, roenn fie auf ber Hu^enfeite burd) bas (5ef(^og Hiffe be!ommen ^aben follten. Ba= Ijer ftellt man bie Platten aus toeid)eremf 3d!)em, ni<felf)altigem (Eifen t)er unb oertoanbelt bie dugere Seite baburd) in tjarten Sta^I, bag man fie 3ementiert unb bann abfcfyredt. Sur^Ko^lung benu^t man I}ol3fof)tenpulr>er ober aud) £eud)tgas, beffen Htt)i)lengel}alt bie lung eines Sementationsmtttels I)at.
2. Die DarfteHung 6es
Die Uiegelfta!)lbarftellung ge!)t, roie ber Hame befagt, in Siegeln t)or fid). Dies finb mit einem Dedel t)erfd)liegbare (Befdge mit etnem 5affungsDermogen t)on 10 — 40 kg (Eifen unb bariiber. Sie befteljen meift aus einem ffiemifd) Don ©rapt)itf Sd)amotte unb frifd)em tEon ober aus (Brapfyit unb Hon ober aus Sdjamotte, tEon, Kot)Ie unb $ofy fof)lenptilr>er. Das Oegelmaterial toirb, nadjbem es gut burd)gemifd)t unb gelnetet ift, burd) preffung in bie Iliegelf orm gebrad)t. Had) fel)r forgfamer tlroc? nung, bie niele IDod)en beanfprud)t unb in befonberen I)ei3baren Kammern oorgenommen toirb, toerben bie (Ciegel gleid^ mit bem eingefe^ten Sd)mel3material gegliil)t unb bann fofort mit groften Sangen in ben Sdjme^ofen gebrad)t. Die Sd^melsofen finb oon fet)r r>erfd)iebener Bauart. $ut grofjere Betriebe finb meift bem Siemen$*lTtartinofen dt)nlid)e (Dfen mit lDdrmefpeid)ern unb ©as* feuerung in Hnroenbung, bie ZEiegel fte^en bann meift 3U 40 bis 100 Stud auf bem fjorijontalen ^erbe.bas (Etfen. ITleljr als einen beftimmten (Beljaltperioben Dorgenommen toirb 3n ber erften periobe (Dorfrifd^en) roerben !)auptfdc^Ii(^ Silisi unb in geringem ITlafee aud) bes Sd)tx>efels. Das (Einfd)mel3en ber (Eifenmaterialien erforbert etroa 3 — 4 Stunben. Balb beginnt bann bas Kodjen bes
